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Abstract of JP1115974 

PURPOSETo obtain the above ink, containing a compound having ethylenically unsaturated double 
bond, photopolymerization initiator and specific high-boiling solvent without causing fouling in printing. 
CONSTITUTION:The aimed ink obtained by blending (A) a compound having ethylenically unsaturated 
double bond [e.g., (meth)acrylic acid ester] with (B) a photpolymerization initiator and (C) a high-boiling 
solvent having >=150 deg.C boiling point. Furthermore, the amount of the blended component (C) is 
prefer ably 0.1-1 0wt.%. 
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